esp@cenet document view 



Page 1 of 2 



A- 

Textile reinforcement for layered products, and process for making it. 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 
Applicant: 
Classification: 

- international: 

- european: 
Application number: 
Priority number(s): 



EP01 93479 
1986-09-03 
FOUREZON ANDRE 
CHOMARAT & CIE (FR) 

D03D15/00; D03D15/00; (IPC1-7): D03D15/00 
D03D15/00 

EP1 9860420045 19860213 
FR1 9850002784 19850222 



Also published as: 

US4696853 (A1) 
JP61 194246 (A) 
FR2577947 (A1) 
FI860776 (A) 
EP01 93479 (B1) 

more » 



Cited documents: 

US4055697 
DE1 69245 
FR2425487 
FR1 502610 
FR2500495 



Report a data error here 



Abstract not available for EP01 93479 

Abstract of corresponding document: US4696853 

This invention relates to a textile reinforcement 
process for making laminated complexes, of the 
type constituted for the major part by fibers 
extending transversely with respect to the length 
of said reinforcement, said yarns being joined 
together by a loose binding warp, wherein: the 
transverse yarns are disposed on a bias with 
respect to the length of the binding warp, and 
said binding warp is based on yarns which are at 
least superficially thermo-fusible. 
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© Armature textile utUisable pour la realisation de complexes stratifies et precede pour son obtention. 

© Armature textile utilisable pour ia realisation de com- 
plexes stratifies, du type constitue* pour majorite* de fibres (1 ) 
s'etendant transversaiement par rapport a la longueur de 
tadite armature, lesdits tils (1) etant lies entre eux par une 
chaTne de liage (2), lacha 

EUe se caracterise par le fait que : 

•d'une part, les tils transversaux (1) sont disposes en biais 
par rapport a la longueur de la chaTne de liage (2) et, 

-d' autre part ladrte chaTne de liage (2) est a base de fils au 
motns superficiellement therm ofusibles. 
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ARMATURE TEXTILE UTJUSABLE POUR LA REALISATION DE COMPLEXES STRATIFIES ET PROCEDE POUR SON 

OBTENTION. 



L'invention conceme un nouveau type d'armature tex- 
tile, a base de fiis de verre notamment, utiiisable pour la 
realisation de complexes stratifies; elle conceme egaiement 
un precede permettant I'obtention d'un tei type d'armature. 

Parmi les materiaux textiles utilises pour realise r des 
articles stratifies, e'est-a-dire des articles a base d'une 
re sine (polyester ou autre) armee par une structure textile, il 
a ete propose de reaiiser comma type d'armature textile, 
des nappes drtes "unidirectionnelies" constituees pour ma- 
jarrte de fibres (fiis de verre par exemple) s'etendant trans- 
versalement par rapport a la longueur de ladite nappe, 
Iesdrts fiis etant lies entre eux par une chaTne de Cage, 
liche, permettant de maintenir les tils de trame pa- 
rallelement les uns aux autres. 

Lots de la realisation de Particle stratifie proprement 
dit. on superpose plusieurs nappes ainsi realisees, en les 
decalant eventuellement de 90° les unes par rapport aux 
autres, afin d'avotr de bonnes caracteristiques mecaniques 
tant dans te sens long que dans le sens large. 

II a egaiement et£ propose" d'utiliser des armatures 
textiles dans lesquelles les fiis transversaux sont disposes 
en biais par rapport a la longueur, de tels articles etant 
constitues non pas par un veritable tissu mais par une 
"grille", c'est-a-dlre une structure composee de nappes de 
tils superposees, orientees drfferemment les unes par rap- 
port aux autres et liees entre elles par -collage. De tels 
articles de type "grille" permettent d'obtenir des materiaux 
stratifies rerrfbrces dans toutes les directions mais its 
presenters cependant comme inconvenient de comporter 
une grande quantite de Hants qui pent nuire aux quafites de 
Particle composite termini. 

Or on a trouve, et e'est ce qui fart robjet de la 
presente invention, un nouveau type de materiau textile 
tisse unldirectionnel qui, non seulement, presente les avan- 
tages de tels articles tisses, e'est-a-dire un bon maintien 
des tils les uns par rapport aux autres mais egaiement offre 
la possibilite, comme dans le cas de grilles textiles non 
tissees, d'obtenir des articles unidirectionnefs dans lesquels 
les tils majorftaires s'etendent en biais par rapport aux fiis 
de chaTne de Rage et ce, en form ant un angle quelconque 
par rapport auxdrts fits. 

D'une maniere generate, l'invention conceme done un 
nouveau type d'armature textile utiiisable pour la realisation 
d' articles stratifies, cette armature etant du type constitue 
pour majorite de fibres s'etendant transversalement par 
rapport a la longueur de ladite nappe, Iesdrts tils etant lies 
entre eux par une chaTne de Rage, lache, et se caracterise 
par le fait que : 

-d r une part les tils transversaux sont disposes en biais par 
rapport a la longueur de la chaTne de fiage et, 

-d'autre part, ladite chaTne de Gage est a base de tils au 
moins superficieilement thermofusible. 



Comme mate re constituant les fiis transversaux, on • 
utilise ra tout type de matiere usuelle pour la realisation 
d'articles stratifies, (tels que fibres de verre, fibres de car- 
bone, tils aramides tels que ceux commercialises sous la 
marque "KEVLAR". 

Par aifleurs, comme fiis fusibles permettant de reaiiser 
la chaTne de Gage, on utifisera toute matiere compatible 
avec fes resines a renforcer. On peut, par exemple, utifiser 
un fa a base de copolyamide (tels que ceux commercialises 



sous la marque GRILON) et dont la zone de fusion se situe 
entre 70 et 150°C, ces tils pouvant etre soit des multifila- 
ments soft des monofilaments. On peut egaiement utiiiser 
des tils a ame comportant une a me a base d'une matiere 

5 simitaire a ceux du til de chaTne (par exemple verre, 
aramide, carbone..), enrobes d'une couche de matiere ther- 
mofusible telle qu'une couche de polyamide, polyester. 

Lors de la realisation de Particle stratifie proprement 
dit, les nappes conformes a I'invention peuvent etre super- 

70 posees en orientant les tils transversaux d'une maniere 
drfferente d'une couche a I'autre, ce qui permet d'obtenir 
un renforcement dans toutes les directions. Lors d'une telle 
superposition, la presence des fiis thermofusibles de Gage 
favorisent en outre la liaison entre les differentes couches. 

75 Eventuellement, les differentes couches superposees peu- 
vent etre combinees a d'autres materiaux textiles tels que 
des nappes fibreuses non tissees, la liaison de Pempilemerrt 
ainsi forme pouvant §tre realise par couture tricotage. 

L'invention conceme egaiement un precede pour I'ob- 

20 tention d'un tei materiau, precede qui consiste de maniere 
connue a reaiiser par tissage un article comportant les tils 
de trame lies entre eux par des fiis de chaTne tisses laches 
par rapport a la densite des frames etant caracterise par le 
fait, qu'apres realisation dudit tissu, on modifie {'orientation 

25 des frames par rapport aux tils de chaTne et, stmul- 
tanement on effectue un trartemerrt thermique permettant 
de provoquer la. fusion au moins superficielle des tils de 
chaTne de Gage. 

Le defacement de ('orientation des fiis de trame par 

30 rapport aux tils de chaTne peut etre obtenu par tout moyen 
connu, par exemple au moyen d'une rame dans laquelle les 
elements de maintien lateraux ont un deplacement decaie 
I*un par rapport a I'autre. 

L'invention et les avantages qu'elle apporte seront ce- 

35 pendant mieux compris grace a Pexemple de realisation 
donne ci-apres a titre indicatif et non Hmrtatif et qui est 
Dlustre par les schemas annexes dans lesquels : 

-la figure 1 Qlustre, de maniere schemafique, une nappe 
40 unidirectionnefle telle qu'elle se pnlsente a la tombee du 
metier a tisser ; 

-la figure 2 illustre la structure de la nappe conforme a 
l'invention apres traitement permettant de modifier I'orien* 
45 tation des tils de trame par rapport aux fiis de chaTne ; 

-la figure 3 illustre la maniere dont differentes nappes 
peuvent etre superposees tors de la realisation d'un stratifie 
proprement dit. 

50 

Si Ton se reporte aux schemas annexes, le materiau 
conforme a l'invention est constitue d'une nappe dense de 
fiis de trame (1), Ges entre eux par des fiis de chaTne (2) 

55 tisses laches par rapport a la densite des fiis de trame (1). 
A la tombee du metier, r article se presente sous fa forme 
IGustree a la figure 1, e'est-a-dire que les ffls de trame (1) 
et les tils de chaTne (2) sont perpencficulaires entre eux. 
Oonfbrmement a ('invention, apres la realisation d'un 

so tei tissu, on le soumet a un traitement permettant de 
modifier Porientation des fiis de trame (1) par rapport aux 
fiis de chaTne ainsi que ceia est represents a la figure 2. 
Une telle modification de 1'orientation du fil de trame (1) par 
rapport au til de chaTne (2) est obtenue, par exemple, en 

65 faisant passer le tissu forme sur une rame conventionnelle. 



2 



INSDOCID: <EP 01 93479A1_I_> 



3 



0 193 479 



4 



Conformement a I'invention, les fiJs de chaTne (2) sont 
des fUs au moins superfictellement thermofusibles de telle 
sorts que iors de fa deformation, on provoque (a fusion 
desdits ffls de chaTne et, par suite, ie Wocage des ms de 
trame (1) dans (a nouvelle position qui lui aura ete commu- 
niquee. 

Les nappes unidirectionnelies ainsi formees, dans les- 
quelles I'inclinaison des fils de trame (1) par rapport aux ffls 
de chaTne (2) peut §tre quelconque mais est, en geniral, 
comprise aux environs de 45°, peuvent §tre superpose es, 
ainsi que ceia ressort de la figure 3, de telle sorte que les 
ffls de trame (2) soient orientes d'une maniere differente 
d'une couche a une autre. Les differentes couches peuvent 
eventueliement §tre associees a d'autres materiaux textiles, 
tels que par exemple une nappe fibreuse de verre, la liaison 
pouvant etre obtenue par tout moyen connu tel que collage, 
tricotage couture. 

On a constate que la presence des fils de chaTne 
thermofusibles (2) permettaient, non seulement de rdaliser 
un maintien parfait des fils de trame (1) selon Porientation 
souhaitee mais que, par aiileurs, Iors de la superposition de 
plusieurs nappes et des traitements thermiques. On obtient 
une bonne liaison entre les differentes couches de renforce- 
ment 

Bien entendu, ('invention n'est pas limitee a Pexemple 
de realisation donne precedemment mais elle en couvre 
toutes les variantes re~alis£es dans la m§me esprit, les fils 
de trame (1) pouvant, par exemple, §tre Eventueliement 
associes a des fils thermofusibles additionnels, paralleled ou 
noyes a I'interieur desdits fils de trame (1). 

Un tel materiau peut §tre egalement utilise dans d'au- 
tres applications que le renforcement de resine, par exem- 
ple comme support de bitume ou d'enductions diverses. 

Revendicatiorts 



1/ Armature textile utilisable pour la realisation de . com- 
plexes stratifies, du type constitue pour majorite de fibres - 
(1) s'etendant transversaiement par rapport a la longueur 
de ladite armature, lesdits fils (1) etant lids entre eux par 
une chatne de liage (2), ISche, caracterisee par le fart que 



- d'une part, les fils transversaux (1) sont disposes en biais 
par rapport a la longueur de la chaTne de Cage (2) et, 

5 

-d'autre part, ladite chaTne de fiage (2) est a base de fils 
au moins superficieilement thermofusibles. 

70 2/ Armature selon la revendication 1, caracterisee par le 
fait que les fils thermofusibles (2) de la chaTne de Page sont 
constitues de fils enduits d'une matiere thermofusible telle 
que des fils de verre enduits de polyamide. 

15 3/ Armature selon la revendication 1, caracterisee par le 
fait que les fils thermofusibles de la chaTne de liage sont 
des fils chimiques thermofusibles tels que ceux a base de 
copoly amide. 

20 4/ Materiau selon Tune des revendications 1 a 3, ca- 
ractdrise par le fait que Iors de la realisation de Tarticie 
stratifie proprement dit, (es nappes sont superposees en 
orientant les fils transversaux (1) d'une maniere differente 
d'une couche a I'autre. 

25 

5/ Precede pour I'obtention d'un materiau selon Cune des 
revendications 1 a 3, qui consiste, de maniere connue, a 
realiser par tissage un article comportant des fils de trame - 
(1 ) lies entre eux par des fils de chaTne (2), tisses laches 

30 par rapport a la densite des trames (1), caract6rise par le 
fait qu'apres realisation dudit tissu, on modifte I'orientation 
des trames (1) par rapport aux fils de chatne (2) et, 
simuttan£ment, on effectue un traitement thennique permet- 
tant de provoquer la fusion au moins superficielle des fits de 

35 chaTne (2) de iiage. 

6/ Precede selon la revendication 5, caracterise par le fait 
que le defacement de i'orientation du fil de trame (1) par 
rapport au fil de chaTne (2) est obtenu au moyen d'une 
40 rame dans laquelle les elements de maintien lateraux ont 
un deplacement decald I'un par rapport a I'autre. 
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